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Cim: Kocxtrudalt polipropilen hordozofoliaju, ontapado ragasztoszalag cs cljaras 
ilyen ragasztoszalag cldallitasara 

Angol cim: SELF-ADHESIVE TAPE WITH COEXT RUDED POLYPROPYLENE SUPPORT 
FOIL AND PROCESS FOR PRODUCING SUCH ADHESIVE TAPE 
Jogosult: Tiszai Vegyi Kombinat Rt. . Tiszaujvaros (HU) 
Feltaldlo: Tozser Laszlo , Tiszaujvaros (HU) 

dr. Kucsma Janos . Tiszaujvaros (HU) 
Fedak Sandor , Tiszaujvaros (HU) 
Kiss Andras , Tiszaujvaros (HU) 
Kepviselo: DANUBIA Szabadalmi cs Vedjegv Iroda Kft. . Budapest (HU) 

Kivonat (kdzzeteteli): 

A talalmany szerinti ontapado ragasztoszalag polipropilen hordozofoliaja belso antisztatizalo 
adalekot, ontapado ragasztokent akrilsav-eszter es akiil-eszter bazisu es/vagy kopolimerekkel 
modifikalt vizes diszperziot, a szetvalasztasra szolgalo fedoreteg asvanyi orlemenyt tartalmaz. 

Az ontapado ragasztoszalag eloallitasara iranyulo, talalmany szerinti eljaras soran a hordozofoliat 
ket lepesben biaxialisan orientaljak, a ragaszto felhordasara szant fedoretegen korona- vagy 
langkezelest vegeznek. A 4-5 tomeg% maradek viztartalmii ragasztofilmet a folia ket oldalan 70- 
100 C homersekletkiilonbseggel szaritjak. 

Derwent kivonat 

Igenypont: 

1. Koextrudalt polipropilen hordozof olia j u ontapado ragasztoszalag, 
azzal jellemezve, hogy a ragasztoszalag hordozofoliaja belso 
antisztatizalo adalekot, ontapado ragasztokent 37^79,8 tomeg% 
akrilsav-eszter es 49,9-14,8 tdmeg% akril-eszter bazisu es/vagy 
kopolimerekkel modifikalt, 0,2-1 tomeg% anionos tenziddel, 0-5 tomeg% 
f elhordastechnikai segedanyagokkal es adott esetben legfeljebb 10 
tbmeg% pigmenttel adalekolt anionos jellegu vizes diszperziot, a 
szetvalasztast szolgalo fedoreteg legfeljebb 15 tomeg% asvanyi 
orlemenyt tartalmaz. 

2. Az 1. igenypont szerinti ontapado ragasztoszalag azzal 
jellemezve, hogy ontapado ragasztokent akrilsav-eszter es akril-eszter 
bazisu es/vagy sztirol-, vinil-acetat- , metil-jnetakrilat-kopolimerrel 
modifikalt, nagy (55-70 tdmeg%) szilardanyag-tartalmu, 0,2-0,6 mum 
atlagos szemcsemeretu, anionos jellegu vizes diszperziot tartalmaz, 
amely 0,2-1 tomeg%, elonyosen 0,5 tomeg% anionos tenzidet, elonyosen 
dialkil-szulfoszukcinatot , tovabba 0-5 tomeg% habzasgatlot es 0-5 
tomeg% f elhordastechnikai segedanyagokat tartalmaz, ugy, hogy ezen 
segedanyagok egyuttes mennyisege legfeljebb 5 tomeg%. 

3. Az 1. vagy 2. igenypont szerinti ontapado ragasztoszalag azzal 
jellemezve, hogy az oncapsdo ragaszto 1:1-1:4 tomegaranyu, -40 uC 
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• uvegesedesi homersekletu akrilsav-eszter es akril-eszter 

alapdiszperziot tartalmaz. 

4.. Az 1-3. igenypontok barmelyike szerinti ontaroado ragas ztds zalag 
azzal jellemezve, hogy az Gntapado ragas ztokent 15-30 g/m2 / elonyosen 
24 g/m2 szaraz fajlagos tomegnek megfelelo mennyisegu vizes 
diszperziot tartalmaz . 

5. Az 1. igenypont szerinti ontapado ragasztoszalag azzal 
jellemezve, hogy a s zetvaias ztast szolgalo, 1-2 mum vastagsagu 
tedoreteg 9 tomeg% 3 mum atlagos s zemcsemeretu szilicium-dioxid 
oriemenyt tartalmaz. 

6. Eljaras az 1. igenypont szerinti koextrudalt polipropilen 
hordozofoliaju onzaoado ragasztoszalag eloallitasara, azzal 
jellemezve, hogy a polipropilen hordozof oliat isinert modon ket 
lepesben biaxialisan orientaljuk, es az ontapado ragaszto felhordasara 
szolgalo fedoreteget korona- vagy langkezelesnek vetjuk ala, majd a 4- 
5 tomeg% maradek viztartalmu ragas ztofilmet a' folia ket oldalan 70-100 
uC, elonyosen 80 uC homerseklet kulonbseggel szaritjuk, ennek soran a 
ragasztoval be nem vont f 61 la f el ulet el: 30-60 uC, elonyosen 40 uC, 
viszont a ragasztoval bevont foliaf eluletet 100-140 uC, elonyosen 120 
uC homersekleten tartjuk. 

7. A 6. igenypont szerinti," eljaras azzal jellemezve, hogy a 
hordozofoliat ket lepesben, eloszor hoss ziranyban, 110-130 uC 
homersekleten, 5-6:1 linearis meretaranyban, majd keresztiranyban, a 
masodik lepesben pedig 160-180 uC homersekleten, 8-10:1 linearis 
meretaranyban orientaljuk. 
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